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Die vorliegeude Erfindung betrifft era Verfahren 
zum Herstellen eines Putzbelages durch Auftragen 
eines Bautenkleber-Mtirtels auf Bauwerksflachen 
unter Einbringung cincs groBporigen' Glasfaser- 
vlieses in die durch den Mortel gebildete Putz- 5 
schicht. 

Putztrager. insbesondere fur Decken und Wande, 
aus grobmaschigen, schleierartigen und vliesartigen 
Matten aus dunnen Glasfasern sind bekannt. Ein sol- 
dier Putztrager soil dem Putz ein besscres Haftver- io 
mogen auf Flachen geben, die keinen geniigcndcn 
Putzgrund darstellen. AuBerdem soli er dem Putz- 
belag eine erhohte inncre Festigkeit gegen Rissebil- 
dung verleihen. 

Die bisher erzielte Rissefestigkeit von Pufebelagen 15 
rait Bewehjungscinlagcn entspricht aber niclit iramer 
den Forderungen, die geradc an solche Putzbeiage 
gestellt werden. Die Ursache liegt offenbar darin, 
daB der Putztrager in der Putzschicht bisher als glatte 
Einlage eingebettet wurde. a° 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis 
zugrunde, daB es entscheidend auf eine spezielle 
Durchfuhrung des Einarbeitens der Glasfasennatte • 
in die Verputzschicbt ankommt Die Aufgabe be- 
steht darin, ein besonders geeignetes Verfahren 25 
zurn Einarbeiten eines groBporigen Glasfaservlieses 
zwecks erhohter Rissesicherheit des Putzbelages zu 
finden. 

Die gestellte Aufgabe wird dadurch gelost, daB 
das Glasfaservlies mit einer speziellcn Noppenwalze 30 
aufgezogen und in die Putzschicht eingedriickt und 
anschlieBend die Putzschicht in bekannter Weise aus- 
geglichen, gegiattet oder strukturiert wird. 

Dnrch die Anweridung der Noppenwalze wird das 
Glasfaservlies leicht wellenforrnig in die Putzschicht 35 
eingebettet. Gegeniiber der glattcn Einlage ergibt sich 
eine groBere Elastizitat des Putzbelages, die offen- 
sichtlich in einem anderen Spannungsveriauf begriin- 
det ist. der in der wellenartigcn Einlagerung des Glas- 
faservlieses begriindet ist. 4« 

Bei einem glatt eingebetteten Glasfaservlies besteht 
dessen Bewehrungswirkung von Anfang an. Ein 
Putzbelag aus Bautenkleber-Mortel ist jedoch so ela- 
stisch, daB er geringe Bewegungen bis zu einem ge- 
wissen Grad scTbst aufnehmen kann. Erst wenn diese 45 
Fahigkeit des Bautenkleber-Mortels auf Grund sei- 
ner Elastizitat erschopft ist und die Gcfahr der Ent- 
stehung von Rissen besteht, komxnt das leicht gc- 
v/ellte Glasfaservlies zur volien Wirkung. Im Putz- 
belag zerreiBt also bei entsprechender Beanspru- 50 
chung niclit mehr das Glasfaservlies. 

Werden zum Einbringen des Glasfaservlieses eine 
Traufel oder sonstigeflache Arbeitsgerate verwen- 
det, wird das Glasfaservlies zwar angedriickt, aber 
es wird dem Bautenkleber-Mortel der Durchtritt 55 
durch das Vlies vehvehrt. 

Es ist zwar schon bekannt. mehrfache Glasseiden- 
gewebeanlagen in Formen cinzulegen und mehrfach 
Schichten eines Kunstharzgemisches aufzuspritzen 
und jede einzelne Schicht auszuwalzen und zu glat- 60 
ten. Hicr handelt. es sich jedoch urn die Ausbildung 
diinnwandiger Hohlkorper aus Kunstharz, wobei die 
Bewehrung durch die Glasseidcngcwebelage(n) er- 
folgt und glatt eingelegt werden muB, weil sic von 
vornhercin Spannungen aufzunebmen hat. 65 

Es ist zwar bekannt, zur Bearbeitung warmeisolie- 
render und/oder schaJJdampfender Putzbeiage ein 
mit Noppen versehenes Werkzeug zu verwenden, 



8 5 3 BEST AVAILABLE COPY 

2 

durch das auf der behandclten Putzflache jedoch nur 
den Noppen des Werkzeuges entsprochende Vertie- 
fungen eingearbeitet werden. Es handelt sich dabei 
nur um die Gestaltung einer Oberflache, nicht aber 
um das Einwalzen einer Einlage. 

SchlieBlich ist es an sich bekannt, ein mit Noppen 
versehenes Werkzeug auch in Walzenform als 
Riffelwalzc auszubilden und zu verwenden, je- 
doch ebenfalls nur zu dem Zweck, eine abschlie- 
Bende Oberflachenstrukturierung bei Bodenbelageu 
zu erreichen. 

Alle diese bekannten AVerkzeuge legen es aber 
nicht nahe. sic im Sinne der vorstehenden Erfindung 
abzu wand ein und zum Einarbeiten eines Glasfaser- 
vlieses einzusetzen. 

Bei Durchfuhrung des Verfahrens wird vorzugs- 
weise die Unterschicht diinn gehalten. Die Noppen 
der Walze drucken das Vlies fest in den Bauten- 
kleber-Mortel, wobei sich zuviel aufgetragener Bau- 
tenkleber-Mortel und eventuell unter dem Vlies be- 
findliche Luf t durch das Vlies in die Hohlraurne zwi- 
schen den Noppen der Noppenwalze hindurchdriik- w 
ken kann. Es befindet sich also nach dem Aufwalzen HI 
nicht mchr Bautenkleber-Mortel unter dem Vlies, als 
zum Ankleben des lctzteren an den Untergriuid un- 
bedingt notig ist. Das uberschussige, durch das Vlies 
hindurchgetretene Material wird ausgcglichen, wobei 
erfordcrli chen falls ein zweiter Material auf trag crfol- 
gen kann, der zusammen mit dem durchgetretenen 
Materialanteil naB auf na£ verarbeitet und gegiattet 
wird. 

Das Glasfaservlies muB groBporig genug sein, um 
zu verhindern, daB. sich der Bautenkleber-Mortel 
in durch das Vlies hindurchtretendes Bindemittel 
und unter dem Vlies verbleibende Fulls toff e auf- 
h-ennt. 

Besonders vorteilhaft ist ein Glasfaservlies, das mit 
einem wasserfesten Harz behandelt ist. Dieses Vlies 
bleibt namlich wahrend seiner Verarbeitung steif und 
laBt sich demgemaB ausgezeichnet in den Bauten- 
kleber-Mortel einarbeiten. 

Zum Auftragen des Bautenkleber-Mortels sollen 
kerne scharfkantigen Mctallglattkellen zur Anwen- 
dung gelangen, sondern nur ein Werkzeug mit ab- f 
gcrundeten Kan ten und einer geringeren Schncid- 
harte als derjenigen von Glas. Es kommen also zum 
Auftragen des Bautenkleber-Mortels Glattkellen nur 
aus Kunststoff, Holz od. dgL in Frage. Es hat sich 
namlich gezeigt, daB mit scharfkantigen Glattkellen 
das Glasfaservlies zerschnitten und beschadigt wird, 
was zeitraubende Ausbcsseningsarbeiten notwendig 
macbt. 

Die Erhaltung einse unbeschadigten Glasfaservlie- 
ses fur die Bewehrung im Putzbelag ist von auBer- 
ordenthchef Wichtigkeit, insbesondere dann, wenn 
der Putzbelag auf stark arbeitendem Untergrund auf- 
getragen wird. Die Glasfaserbewehnmg kann zwar 
nicht die Bewegungen des Untergrundes verhindern, 
aber sie verhindert, falls sie unverletzt ist, mit Sicher- 
heit das ReiBen des Putzbelages. Eine Erklarung fur 
dicscn Umstand ergibt sich daraus, daB die innere 
Festigkeit des Putzbelages infolge der Glasfaserein- 
lage groBer wird als seine Adhasion. Wenn sich also 
die Putzschicht aus Bautenkleber-Mortel mit Glas- 
fasereinlage vom Untergrund gelds t hat, so bleibt sic 
doch in sich rissefrei. Hier wirkt sich wohl vor allem 
insbesondere die wcllenartige Einlagerung des Glas- 
faservlieses aus. 
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gebildete Putzschicht, dadurch gekenn- 
zeichnet, da£ das Giasfaservlies mit ciner 
speziellen Noppcnwalzc aufgezogen mid in die 
Putzschicht eingedriickt und anschlieflend die 
Putzschicht in bekannter Weise ausgeglichen, ge- 
glattet oder strukturicrt wird. 



